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Abstract of EP0487925 

The invention relates to a laminate flooring (10) 
having a plywood body (12). This laminate 
flooring (10) has at least three transversely and 
longitudinally waterproof-glued plywood layers 
(14) as well as in each case an outer layer (20) of 
an identical hardwood, which is in each case 
bonded to the upper layer of the plywood body 
(12) by means of a glue layer (18) of boil-proof 
glue. The entire laminate (10) is impregnated with 
a cured wood-treatment oil on its surface. 
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0 Laminatfussboden. 

@ Die Erfindung betrifft einen Laminatfufiboden 
(10) mit einem Sperrholzkorper (12). Dieser Laminat- 
fuSboden (10) weist wenigstens drei quer und langs 
wasserfest verleimte Sperrholzschichten (14) sowie 
mit jeweils einer Auflenschicht (20) aus einem identi- 
schen Hartholz auf, die jeweils mit der Oberschicht 
des Sperrholzkorpers (12) uber eine Leimschicht 
(18) aus kochfestem Leim verbunden ist. Das ge- 
samte Laminat (10) ist mit einem ausgeharteten 
Holzbehandlungsol an seiner Oberflache getrankt. 
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Die Erfindung betrifft einen LaminatfuBboden 
gemafl dem Oberbegriff des Anspruchs 1, insbe- 
sondere einen solchen Boden. der einen Sperrholz- 
Innenkorper aufweist, der jeweils von einer AuBen- 
scfiicht aus einem Hartholz umgeben ist. 

Laminatfu/Jboden der eingangs erwaiinten Art 
werden ubiicherweise als Fertigparkett vertrieben. 
Sie bestehen aus einem gegenuber dem Material 
der Auflenflache relativ billigen Innenkorper mit 
Sperrholzaufbau. Dieser Innenkorper soil einerseits 
die Aui3enflachen gegen ein Verziehen bzw. ReiBen 
sichern, andererseits - wie erwahnt - den Preis der 
gesamten Laminatanordnung moglichst gering hal- 
ten. 

Zur Erfullung des letztgenannten Zwecks Ist 
jeweils die als Sichtflache dienende AuCenflache 
mit einer ausgewahlten Hartholzschicht versehen, 
wahrend die Ruckseite ubiicherweise mit einem 
anderen Material abgedeckt ist, da es lediglich die 
relativ weiche Sperrholzinnenschicht zu schutzen 
hat. 

Weiterhin wird die Oberflache haufig werkssei- 
tig mit einem Hartlack, beispielsweise einem DD- 
Lack, versiegelt und ist aus diesen Grunden sowohl 
trittfest als auch wasserundurchlassig. Lediglich an 
den seitlichen StoBflachen kann Wasser eindrin- 
gen, was dann allerdings groBte Probleme nach 
sich zieht. Es kommt daher bei einer ubermafligen 
Wasserbeaufschlagung zum Quellen der innenlie- 
genden Schichten und somit zur Zerstorung des 
gesamten FuBbodens. 

Insofern konnten derartige Laminatfui3boden 
nicht in NaBraumen. beispielsweise in Badern und 
dergl., eingesetzt werden. 

Das gleiche gilt fur Raume, die mit einer FuB- 
bodenhelzung ausgestattet sind. In solchen Fallen 
kommt es zu einer ubermai3igen Erwarmung des 
Fu5bodens gegenuber der Umgebung. was zu Fol- 
ge hat, 6aB die bekannten Parkettboden wegen der 
Temperaturspannung reifien oder sich verwerfen. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, einen LaminatfuiSboden der eingangs erwahn- 
ten Art zur Verfugung zu stellen, der einerseits in 
NaBraumen eingesetzt werden kann und anderer- 
seits auch als Fu/Jbodenbelag bei einer Fuflboden- 
heizung dienen kann. 

Die Aufgabe wird gelost durch die Merkmale 
des Anspruchs 1, insbesondere einen 

LaminatfuCboden mit einem Sperrholzinnenkor- 
per, aufweisend wenigstens drei quer und langs 
wasserfest verleimte Holzschichten und mit jeweils 
einer Aui3enschicht einer identischen Hartholzart, 
die jeweils mit der Oberschicht des Sperrholzin- 
nenkorpers kochfest verleimt ist, wobei die AuCen- 
schichten mit einem hartenden Holzbehandlungsol 
getrankt sind. 

Erfindungsgemafl wurde festgestellt, daiS ein 
solcher Laminatfui3boden sowohl in Nafizellen als 



auch in Raumen eingesetzt werden kann, die mit 
einer Fuflbodenheizung ausgestattet sind. In beiden 
Fallen kommt es weder zu einem Verwerfen noch 
zu einem Reifien oder Aufquellen des LaminatfuC- 
5 bodens, wenn Wasser oder Wasserdampf bzw. die 
bei einer Fuj3bodenheizung ubiichen Temperaturen 
von 35 - 50 •C von der Ruckseite des Bodens her 
einwirken. 

So kann der erfindungssgemai3e Laminatfu/Jbo- 
10 den beispielsweise im Bodenbereich eines Bades 
Oder einer Dusche eingesetzt werden, wobei zu- 
satzlich auch die Wand damit ausgestattet werden 
kann. Dies gilt u.a. auch fur den Wandbelag inner- 
halb einer Duschanordnung. Andererseits la/3t sich 
75 dieses Laminat auch im Kuchenbereich einsetzen. 

Das erfindungssgemaBe Laminat ist durch ei- 
nen symmetrischen Aufbau gekennzeichnet, d.h. 
beiderseits einer gedachten Zentralebene sind je- 
weils identische Schichten angeordnet. Dies gilt 
20 sowohl fur die aus mehreren Schichten zusammen- 
gesetzte Sperrholzinnenschicht als auch fur die 
beiden Auj3enschichten in Form einer Hartholz- 
schicht. 

Die Sperrholzinnenschicht weist mindestens ei- 

25 nen dreischichtigen, vorzugsweise einen funf- 
schichtigen Aufbau auf. In diesen Sperrholzschich- 
ten verlauft die jeweils nachste Schicht quer zur 
angrenzenden Schicht In der Holzfaserrichtung. 
Demzufolge ist bei einem dreischichtigen Aufbau 

30 die mittlere quer verlaufende Schicht von zwei 
langs verlaufenden Schichten umgeben. 

Der Sperrholzinnenkorper ist mit einer wasser- 
festen Verleimung zwischen seinen Schichten aus- 
gestattet. Dabei bedeutet "wasserfeste Veriei- 

35 mung" die Eigenschaft, dafl die Verleimungs- 
schichten bei 100 %iger Feuchtigkeit 
(beispielsweise beim Eintauchen der Sperrholzan- 
ordnung in Wasser) nicht aufgehen. Andererseits 
kann jedoch eine wasserfeste Verleimung durch die 

40 ubiicherweise erfolgende Aufnahme geringer Men- 
gen Wassers noch quellfahig sein. 

Als Holzer fur diese Sperrholzschicht lassen 
sich die Qblichen Holzarten, wie Fichte, Buche, 
Birke und dergl., einsetzen. Diese Sperrholzschicht 

45 ist im ubrigen unkritisch, sofern sie zumindest was- 
serfest verleimt ist und bei Wasser- und Warmebe- 
aufschlagung sich nicht verspannt, was vorteilhaf- 
terweise durch einen symmetrischen Aufbau - wie 
vorstehend enwahnt - gewahrleistet ist. 

50 Auch die Dicke ist an sich unkritisch und kann 

in einem Bereich von 3 - 12 mm, vorzugsweise 
zwischen 5,5 und 11 mm, liegen. 

Als AuBenschicht wird gema/J der Erfindung 
eine Hartholzschicht eingesetzt, die ubiichenweise 

55 auch hohe Punktlasten ohne Eindellung bzw. Bii- 
dung von Lochern aufnimmt Als Materialien kom- 
men ublichenft^eise Hartholzer, wie Buche, Esche, 
Ahorn, Eiche sowie exotische Hartholzer, wie Me- 
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ranti. Teak etc., in Frage. 

Fur die Zwecke der Erfindung von Bedeutung 
ist es, dai3 sowohl die Oberseite als auch die 
Unterseite der Sperrliolzinnenschicht mit einer 
identischen Hartholzschicht versehen ist, d.li. so- 
wohl das Harzholzmaterial a!s auch die Dicke der 
Hartholzschicht sind auf beiden Seiten identisch. 
Hierdurch wird ebenfalls eine Spannungsfreiheit 
gewahrleistet. 

Die Aui3enschicht ist ublicherweise mindestens 
0,8 mm stark und kann im Beispieisfall etwa 2,8 - 5 
mm betragen. 

Die Hartholzauj3enschicht wird mittels eines 
kochfesten Leims an den Sperrholzinnenkorper ge- 
bunden. Dieser Leim wird in einer ubiichen Leim- 
auftragsmaschine in einer Menge von etwa 150 - 
200 g/m^ aufgetragen. AnschlieBend wird das ent- 
sprechende Hartholzfurnier aufgelegt und danach 
mittels der ubiichen Pre/Jtechnik mit einer Furnier- 
presse bei Temperaturen von 60 - 80 'C, vorzugs- 
weise etwa 70 'C, und DrOcken bis zu 300 bar 
mehrere Minuten lang hei/Jverpreflt. Danach erfolgt 
eine Nachhartung des kochfesten Leims, der vor- 
zugsweise kein Formaldehyd enthalt. Unter 
"kochfest" wird hier verstanden, dafi die Leimver- 
bindung selbst bei 6-stundiger Behandlung in ko- 
chendem Wasser nicht aufgeht. 

Nachdem beide Seiten des Sperrholzinnenkor- 
pers mit je einer identischen HarzholzauCenschicht 
mittels der Furnierpresse versehen worden sind, 
wird das erhaltene Laminat durch Schleifen oberfla- 
chenbehandelt, Laruber hinaus wird der gesamte 
Rand des Laminats mit einer Feder- bzw. Nut- 
durchfrasung versehen, wobel die jeweils gegen- 
uberllegenden Rander ein Nut-Feder-Paar bilden. 

Den Abschiufl der Behandlung bildet das Tran- 
ken des erhaltenen Laminats mit einem selbsthar- 
tenden (trocknenden) Holzbehandlungsols, das vor- 
zugsweise aus Leinol und Terpengemischen be- 
steht. Dabei wird das Laminatpaket ca. 10 - 15 
Minuten bei Raumtemperatur mit dem Holzbehand- 
lungsol getrankt, wobei das 01 bis zu 0,5 mm in 
die zur Verfugung stehende Oberflache eindringt, 
d.h. nicht nur in die Hartholzaufienschicht selbst, 
sondern auch in die Seltenrandschichten (Nut und 
Feder sowie die angeschnittene Sperrholzschicht). 
Dabei nimmt das Laminat ca. 150 - 180 g 
Holzbehandlungsol/m^ auf. Dieses 01 hartet danach 
innerhalb eines Tages vollstandig aus und bildet 
dann eine wirksame Feuchtigkeits- und Schmutz- 
sperre. Es ist also feuchtigkeitsunempfindlich und 
daruber hinaus atmungsaktiv, wobei es einen Befall 
des Holzes von Mikroorganismen wirksam abwen- 
den kann. 

Ein derart hergestellter LaminatfuBboden wird 
in Form von Paneelen gefertigt, die beispielsweise 
eine Abmessung von 18 cm x 180 cm aufweisen 
konnen. Sie lassen sich wie ubiiches Fertigparkett 



leicht verlegen. Dies gitt insbesondere fur die 
schwimmende Verlegung, die bei dem erfindungss- 
gemafien verwerfungsstabilen Boden besonders 
vorteilhaft ist. Ein in dieser Art hergestellter Fufibo- 

5 den ist hochstrapazierfahig, d.h. er kann auch in 
einem vie! begangenen Bereich (Kaufhauser und 
dergl.) eingesetzt werden. ohne dafl er allzu sehr 
verschmutzt und unansehnlich wird. Er ist dabei 
pflegefreundlich und nimmt durch eine intensive 

10 Benutzung eher an Glanz zu. 

Die Erfindung wird anhand eines Ausfuhrungs- 
beispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnung er- 
lautert. 

Die einzige Figur stellt einen vergroCerten 
75 Querschnitt durch einen Laminatfuflboden dar. 

Das Laminat 10 weist einen Sperrholzkorper 12 
auf, der aus funf langs bzw. quer verlaufenden 
Sperrhoizschichten 14 gebildet ist. Diese Sperr- 
hoizschichten 14 sind mittels Schichten 16 aus 
20 wasserfestem Leim untereinander verbunden. 

Ein solcher Sperrholzkorper 12 ist beidseitig 
mit einer weiteren Leimschicht 18 versehen, die 
aus einem kochfesten Leim besteht. Hieran schliei3t 
sich als Auj3enschicht 20 eine Schicht aus Hartholz 
25 an, die mittels einer Furnierpressung an dem 
Sperrholzkorper uber die zweite Leimschicht 18 
befestigt ist. 

Der Oberflachenbereich 22 dieser Au^en- 
schicht 20 sowie die Seitenrander des Laminats 10 
30 sind mit Holzol getrankt. 

Schliej3lich weist das Laminat eine seittiche Nut 
24 und eine Feder 26 auf, die ublicherweise auf- 
grund ihrer Konizitat - wie in der Zeichnung darge- 
stellt - formschlussig zusammenpassen. 

35 

Patentanspruche 

1. Laminatfu/3 boden (10) mit einem Sperrholzkor- 
per (12), aufweisend wenigstens drei quer und 

40 langs wasserfest verleimte Sperrhoizschichten 

(14) sowie mit jeweils einer Auflenschicht (20) 
aus einem identischen Hartholz, die jeweils mit 
der Oberschicht des Sperrholzkorpers (12) 
uber eine Leimschicht (18) aus kochfestem 

45 Leim verbunden ist, wobei das gesamte Lami- 

nat (10) mit einem ausgeharteten Holzbehand- 
lungso! an seiner Oberflache getrankt ist. 

2. Laminat nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
50 zeichnet, dai3 die AuBenschicht (20) minde- 
stens 0,8 mm dick ist. 

3. Laminat nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl die AuBenschicht (20) etwa 2,8 - 

55 5 mm dick ist. 

4. Laminat nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die AuBenschicht 
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(20) aus Buche, Esche. Ahorn, Eiche Oder exo- 
tischen Holzern als Hartholzschicht besteht. 

5. Laminat nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, 6aB etwa 150 - 200 5 
g/m^ kochfester Leim in der Leimschiclit (18) 
aufgetragen sind. 

6. Laminat nach einenrj der Anspruche 1 bis 5, 
dadurcii gekennzeichnet, dafi die Aufienschicht io 
(20) nach einer Behandlung in einer Furnier- 
presse geschliffen worden ist. 

7. Lanninat nach einenn der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Laminat (10) 75 
mit dem geharteten Holzol bis zu einer Tiefe 

von etwa 0,5 mm mit etwa 150 - 180 g/m^ 
Holzol getrankt worden ist. 

8. Laminat nach Anspruch 7, gekennzeichnet 20 
durch eine Nut (24) und eine Feder (26) an 

den jeweils gegenuberliegenden Randern des 
Laminats (10). 
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